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Lea brttleurs k gaz pour fourneaux minagers fonotionnant au 
gaz de ville, gaz naturel ou gaz liquefie, comportent au-dessus de 
la buse d' Injection un anneau distributeur, destine k repartir la 
flamme de gaz en de multiples flammes parti elles, qui sont dirigees 
5 radialement vers I'exterieur et legferement en oblique vers le 
haut. La faoe superieure de I 1 anneau ooraporte & cet effet de nom- 
breuses rainures, par exemple 24 rainures rectangulaires d' envi- 
ron 2,7 mm de largeur et 1,5 mm de pref ondeur , qui sont orientees 
radialement vers l'exterieur et obliquement vers le haut conforme- 

10 ment au paroours des flammes. La fermeture superieure est assur^e 
par un couverole (fj^^fyy^^^ repose de manifere k ne pouvoir 
bouger sur 1' anneau Aveo les rainures duquel il forme des oanaux 
de passage formes. 

Ces oouveroles sont leches par les flammes de gaz sur leur 

15 surfaoe annulaire externe et portes de ce fait k de hautes tempe- 
ratures, par exemple de 400 °C. - Lors de l'allumage du brOleur 
froid le couverole s'echauffe trfes rapidement et se refroidit tout 
aussi vite lors de son extinction, oe qui le soumet k un ohoc ther- 
mique. En oas de d^versement d'un liquide froid , par exemple 

20 d'eau froide s'eohappant d'un recipient pose maladroitement,ou de 
debordemerfc d'un liquide en ebullition, le couverole* peut subir un 
ohoo thermique suppiementaire . 

Pour toutes ces raisons,il n'etait pas possible d'utili- 
ser jusqu'k present de tels oouveroles faits d'un raateriau cerami- 

25 que, tel que la poroelaine ou la steatite, malgre 1'int^rSt qu'ils 
presentent du fait des autres proprietes de la ceramiqu*, notamment 
sa resistance au feu,k la corrosion ,k 1 1 oxydatioi^fet la facility 
avec laquelle elle peut §tre debarrassee au moyen de lessiyes ou 
decides, des r^sidus alimentaires incrustes.Lesdits materiaux c£- 

30 ramiques, poroelaine et steatite, ne pouvaient pas supporter les 
contraintes thermiques. L' utilisation de materiaux o^ramiques po- 
reux du systime ternaire MgO.Al^.SiO^qui r^sistent mieuxi:aux 
variations de tempera ture,ne peut pas 8tre admise en raison du 
danger d 1 encraasement par penetration des produits k unir dans les 

35 pores de la textur gatisfait 

On s ! est/longtemps de oouveroles metalliques pour les 

brfileurs k gaz domestiques de oe genre, mais on a.od&state oepen- 

dant la possibilite d'utiliser un materiau ceramique auto-.^itri- 

fiant-employe Jusqu'ioi uniquement pour des recipients culinaires 

40 menagers ou k des fins de laboratoire,- pour la fabrication des 
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eeuveroles de brfileurs k gaz soumia k des oontraintes notable- 
ment plus sevferes,ledit materiau ayant mSme, en plus d ! un faible 
coeffioiemt de dilatation, d'uae surfaoe externa lisse et d'une 
lionne resistance m*oanique,la stability partioulifcrement eievee 
5 au choc thermique exig<e de tela oouvercles. II a ete deoouvert 
que dans le but preoite,on pouvait utiliser les raateriaux connus 
depuis longteraps, k haute teneur en cordierite, priparis k partir 
de masses du systfeme ternaire sus-mentionne, et modifies de ma- 
nifcre k oontenir, k c8te de MgO, Al^ et Si0 2 de faibles quanti- 
10 tea d'un alcalin. Lors de la ouisson ceramique, il se forme une ie- 
gfere glagure sur la surfaoe externe,qui est lisse et brillante et 
n'offre aucun point d ! adherence aux souillurea inivitablea pen- 
dant la preparation des aliments. L 1 addition d'un alcalin n'altfe- 
re pas la bonne resistance aux variations de temperature que poa- 
15 aide le materiau en raison du faible coefficient de dilatation de 
son constituant principal, la cordierite. 

Lea oouvercles de brttLeurs k gaz en une ou plusieurs pifeoes, 
fabriques k partir d'un tel materiau ceramique vi trifle, sont for- 
mes essentiellement d'un aystime quaternaire oontenant de 2 k 20$ 
20 de 1^0 ou Na 2 0, de } k 30$ de MgO, de 20 & 50* de Al^ et de 40 
k 70$ de Si0 2 . lis conviennent k tous lea fourneaux menagers ali- 
mentes en gaz de ville, gaz naturel, gaz liquefie ou autre simi- 
laire, reaistent k l'oxydation et k la corrosion, sont faoiles a 
nettoyer, reaistent k la chaleur et sont etonnament stables au 
25 choo thermique, raerae dans les conditions particulifcrement severes 
imposees k de tels fourneaux menagers. 

II est possible egalement de colorer le materiau au moyen 
d'oxydes de nrftaux lourds,par exemple d'oxyde de chrome, de fer ou 
de manganfese, ou encore de le revStir de glagures ou eraaillages 
30 appropriees et de dessins de couleur. Ces oouvercles de brttLeurs se 
sont averes avantageux k V usage et esthetiquement agreables. 

Des exemples de realisation de couvercled de brtileura k 
gaz en ceramique sont deorits ci-apris en reference aux desains 
annexes ,dans lesquels: 
35 Pig.l est une vue par dessous d'un couvercle de brflleur 

se compoaant d'une partie super! eure et d'une partie inferieure; 

Hg.2 et 3 representent reapectivement une vue en coupe 
des parties superieure et inferieure; 

Fig. 4 est une vue par le dessus de la partie inferieure 

40 seule; 
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% Fig.5 est /une. vue par desseus d!un oouverole lisse d'une 
seule pifeoe .pou**. brflleur k gaz; 

Fig. 6 representee une vue .en ooupe de oe couvercle; 
Fig. 7 ©at une vue par dessous d f un couvercle de brflleur k 
5 gaz d 1 une seule pifece,muni de rainures de repartition de flammes; 
Fig. 8 est une vue en coupe de ce couvercle. 
Le oouverole de brflleur k gaz en deux parties des figures 1 
k 4 correspond' sensiblement aux couvercles faits Jusqu'k present 
en m^tal, mais il s f en distingue par le fait que la partie sup£- 
10 rieure 1 aveo ses pieds d f appui 2 et la partie inferieure 5 por- 
tant l^anneau distributeur de flamme 3 avec les canaux de passage 
4,sont formees du mat£riau ceramique oontenant de la cordi£rite 
dense, cult Jusqu'fc. auto-vitrification. 

■ Le oouverole represent* aux figures 5 et 6 est forme 
15 du m&ne materiau oeramique et constitue un chapeau 5 d'une seule 
pifece,oomportant une creusure 7 sur la face inferieure. 

Le brflleur des figures 7 et 8 est egalement d'une seule 
pifece, forme du m§me materiau cerainique k base de cordierite et 
porte sur la face inferieure de son chapeau 8 une couronne de 
20 repartition 9 avec oanaux de passage 10. 
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-REVENDICATIONS- 

l.Couvercle de brllleur k gaz pour fourneaux managers, aarac- 
t£ris<§ en ce que le couverole en au moins une partie est form£ 
d f un raat£riau c^ramique dense, contenant de la cordi^rite et cuit 
jusqu ? k autovitrif ication. 

5 2. Couverole de brdleur k gaz selon la revendioatien 1, 

caract£ris£ en oe que la masse du couverole oontient des additions 
d'oxydes colorants, 

3. Couverole selon l f une des revendications 1 et 2 caract£- 
ris£ en ce que la masse du couverole porte des revStements oolor^s 

10 semblables k des gla?ures. 

4.Couvercle de briileur k gaz selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 3 ,oaract6ris£ en ce que le matdriau edramique 
est form£ essentiellement d'un syst&me quaternaire contenant de 2 
k 20# de KgO ou Na 2 0, de J k 30# de MgO,de 20 k $0% de AlgO^ et de 

15 40 k 7<& de Si0 2 . 
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